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Abstract of DE1 9709498 

Application of a colour transfer or image onto an object comprises:(i) applying a resin lacquer to the object 
and drying it; (ii) fixing a sublimation image carrier to the lacquer, the carrier consisting of a (preferably 
stuff-coloured or flocked) paper carrier sheet supporting a colour layer which is of a textile dye applied by 
offset lithography and which is such that the individual colours are reduced to give an imprint considerably 
faded as compared to a normal offset litho imprint (see DE 19709496); (iii) pressing the carrier to the 
object and heating to diffuse the dye through the lacquer (or effecting the pressing and heating in the 
opposite order); and (iv) cooling the composite and removing the carrier. The carrier used in stage (n) is 
obtained by (1) setting up a side-justified offset litho in which the individual colours are more reduced than 
normal and (2) offset printing a carrier sheet such that (a) textile dyes of lowered viscosity are used, (b) 
the surface tension of the dampening water is additionally lowered, (c) the ink ductility is significantly 
increased and (d) there is no dusting of the printed carrier. 
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g) SubHrnationsbildtrager sowie Verfahren zu seiner Herstellung 

J) Die voriiegende Erfindung betrffft einen Sublimatfonsbfid- 
treger, sowie ein Verfahren zu seiner Herstellung. Der 
erfindungsgemaSe SubHrnationsbildtrager (4), der elne Tri- 
gerschicht (7) und eine auf dieser Trigerschicht (7) aufge- 
bracnte, auf einen Gegenstand ubertragbare Farbschicht (5) 
autwefst, zeichnet sieh dadurch a us, daB die TrSgerachicht 
aus Papier, inabesondare normalem Natur- oder gestriche* 
nem Papier g obi Id at ist, daG die Farbe eine Textilfarbe ist, 
welche mittels Offsat-Uthographie-Dnjckvarfahren aufge- 
bracht wurde, und daft die einzelnen Farbkomponenten {rot 
blau, gelb t etc.) weiterhin zumindest teifweise deutlich 
reduzJert sind, wodurch ein, gegenuber dem Farbeindruck 
ernes herkommlich mittels Offset-Uthographfe-Druckverfah- 
ren hergestaiiten Bildes erhebiich verblaSter Farbeindruck 
arreicht wird bzw. entsteht. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Sublima- 
tionsbildtrager, nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 
sowie ein Verfahren zu seiner Herstellung, nach dem 
Oberbegriff des Anspruchs 8. 

Seit mehreren Jahren ist es bekannt. verschiedene 
Gegenstande mit Farbdekors oder -bOdern, wie bei- 
spielsweise Portraits von Kflnstlern oder Sportlern, auf 
Gegenstande zu ubertragen. Bevorzugt wurden hier 
Gegenstande in GefaBform, wie beispielsweise Becher, 
Tassen, KrQge, gewihlt, die aus Gias, Keramik oder Por- 
zellan bestehen. 

Die Obertragung auf diese Gegenstande erfolgt her- 
kdmmlich mittels Abziehbilder, was jedoch eine sehr 
aufwendige Verfahrensweise ist, da sie von Hand er- 
folgt Die Dekors oder Bilder werden im Siebdruckver- 
fahren aufgebracht, was eine Starke Begrenzung der 
Farbpalette zur Folge hat Es ist somit nicht mdglich, 
fotografische Bilder, wie beispielsweise Landschaften, 
Gebaude oder Portraits in Fotoqualkat auf die vorge- 
nannten Gegenstande zu ubertragen. 

Aus der EP-0 573 676 ist die Verwendung eines flachi- 
gen Tragers mit "release^-Eigenschaft zum Auftragen 
eines Farbdekors auf ein Substrat bekannt, wobei Lad: 
auf den Trager aufgebracht wird, das Farbdekor auf den 
teilveraetzten Lack aufgebracht wird und unter Druck 
und/oder erhdhter Temperatur der teilvernetzte Lack 
mitsamt dem Farbdekor unmittelbar anschlieBend vom 
Trager auf den Gegenstand bzw. das Substrat ubertra- 
gen wird 

Die Aufbringung des Dekors auf den Trager erfolgt 
gemaB EP-0 573 676 herkdmmlicherweise mittels Off- 
set-Druck. Dabei wird das Farbdekor als ein farbiges 
Motiv oder auch eine homogene Einfarbung definiert, 
was eine auBerst begrenzte Farbauswahl maximal eini- 
ger Farben bedeutet Die Ausbildung des Farbdekors 
oder -bildes als fotografisches Bild ist hieraus somit 
nicht bekannt _ 

Aus der DE-PS 39 43 556 ist ein Verfahren zum Uber- 
tragen von Bildmotiven einer Vorlage auf einen zu be- 
druckenden BQdtrager, wieTextilien, Kunststoffe, Kera- 
miken, Dekorationsgegenstande und dergleichen be- 
kannt, in dem die Vorlage kopiert wird und ein flexibler 
Motivtrager als Fotokopie hergestellt wird, und an- 
schlieBend der Motivtrager mit der Mothrseite kurzfri- 
stig in innigen Kontakt zum Bildtrager gebracht wird, 
wobei das Motiv zum Motivtrager geldst und auf dem 
Bildtrager dauerhaft Ubertragen wird. Nachteilig bei 
diesem Stand der Technik ist die komplizierte Herstel- 
lung des Motivtragers als Fotokopie nach einem digita- 
len Laser-Kopierverf ahren, wobei zusatzlich das Toner- 
bild auf dem Motivtrager gleichzeitig mit dem Kopier- 
Arbeitsschritt mit einem Fixierol fixiert wird. Das Er- 
gebnis des Kopierverfahrens ist jedoch fQr eine scharfe 
Bildwiedergabe nicht geeignet und das dort angegebene 
Kopierverf ahren ist fur die Herstellung grdBerer Stflck- 
zahlen des Bildtrager erheblich zu aufwendig. 

Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die Aufga- 
be zugrunde, einen Sublimationsbildtrager fflr die Ver- 
wendung als Transferbildtrager zu schaff en, bei dem das 
zu Qbertragende Bild vorzugsweise eine in den Farben 
uneingeschrankte fotografische Darstellung ist, wobei 
der Sublimationsbildtriger einfach, schnell und kosten- 
gtostig herstellbar, lagerfahig und selbstandig handei- 
bar sein solL 

Der vorliegenden Erfindung liegt weiterhin die Aul r - 
gabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung des Subla- 
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2 v 
madonsbildtragers anzugeben, das auf herkdmmlichen 
Maschinen durchgefOhrt werden kann. 

SchlieBlich hat die vorliegende Erfindung auch die 
Verwendung des Sublimationsbildtragers in einem Ver- 
5 f ahren zum Auftragen von Farbdekors oder -bildem auf 
einen Gegenstand, insbesondere auf einen keramischen 
Gegenstand, zum ZieL 

Die vorgenannten Aufgaben und Ziele werden durch 
die Merkmale der AnsprQche 1, 8 bzw. 20 geldst 

10 Der erfindungsgemaBe Sublimationsbildtrager, der 
eine Tragerschicht und eine auf dieser Tragerschicht 
auf gebrachte, auf einen Gegenstand Obertragbare Farb- 
schicht aufweist, zeichnet sich dadurch aus, daB die Tra- 
gerschicht aus Papier, insbesondere normalem Natur- 

15 oder gestrichenem Papier gebildet ist, daB die Farbe im 
wesentlichen eine Textilf arbe ist, welche mittels Off set- 
Lithografie-Druckverf ahren aufgebracht wurde, und 
daB die einzelnen Farbkomponenten (rot, blau, gelb, 
etc.) weiterhin zumindest teilweise deutlich reduziert 

20 sind, wodurch ein, gegenuber dem Farbeindruck eines 
herkdmmlich mittels Offset-Lithografie-Druckverf ah- 
ren hergestellten Bildes erheblich verblaBter Farbein- 
druck erreicht wird bzw. entsteht 

Mit dem erfindungsgemaBen Sublimationsbildtrager 

25 wird somit der groBe Vorteil erreicht, daB er fur die 
Obertragung von fotografischen Bildern ohne f arbliche 
Einschrankung geeignet ist, wobei vorteilhafterweise 
die Herstellung auf einer herkdmmlichen Offset-Druck- 
maschine erfolgen kann. Durch die Mdglichkeit der La- 

30 gerung des Sublimationsbildtragers, ist die Ortsunab- 
hangigkeh der Herstellung des Sublimationsbildtragers 
vom Ort der BOdabertragung erreicht Der Sublima- 
tionsbildtrager kann somit selbstandig gehandeit und 
fQr die Bildflbertragung an anderer Stelle transportiert 

35 werden. 

Dadurch, daB die Farbe im wesentlichen auf der Tra- 
gerschicht aufliegt und teilweise nicht, auch nicht fiber 
einen langeren Zeitraum, aushartet, wird die Lagerfa- 
higkeit des Sublimationsbildtragers weiter erhoht Auch 
40 nodi nach geraumer Zeit ist der Sublimationsbildtrager 
fQr die Bildflbertragung in geforderter Qualitat einsetz- 
bar. 

Ein besonderer Vorteil hinsichtlich guter Bildflbertra- 
gungsqualitat ergibt sich, wenn die Farbe eine nicht oxy- 
45 dative "quickset^-Farbe ist, bei der das Trocknen aus- 
schlieBlich durch Absorption der Ldsungsmittel im Pa- 
pier erfolgt 

Ein besonders gutes Ergebnis ergibt sich, wenn die 
weitere Farbreduzierung fur die Farbe rot im wesentli- 
50 chen zwischen 30 bis 70% betrigt 

Ein besonders gutes Ergebnis der BildQbertragung 
ergibt sich, wenn die weitere Farbreduzierung der 
Komponente blau 30 bis 50% betragt 
Ein besonders gutes Ergebnis ergibt sich weiterhin, 
55 wenn die weitere Farbreduzierung der Farbe gelb 40 bis 
80% betragt 

SchlieBlich ist ein vorteilhaftes Ergebnis zu erzielen, 
wenn die weitere Farbreduzierung der Farbe schwarz 
zwischen 0 und 20% liegt 

eo Bei extremen Vorlagen ist es weiterhin moglich, von 
den oben angegebenen Bandbreiten der Reduzierungen 
abzuweichen. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren zur Herstellung ei- 
nes erfindungsgemaBen Sublimationsbildtragers, der 

65 insbesondere fQr die Verwendung als Transferbildtrager 
zum Obertragen des Bildes auf Gegenstande, insbeson- 
dere keramische Gegenstande dient, bei dem auf eine 
Tragerschicht ein Sublimationsfarbdekor oder -bild auf- 
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gebracht wird, zeichnet sich durch die Schritte aus: 
Erstcllen eines seitenrichtigen Offset-Positiv-Lithos, bei 
dem, flber die Qblichen Farbreduzierungen hinaus, wei- 
tere, zumindest teUweise deutiiche Farbreduzierungen 
der einzelnen Farbkomponenten (rot, blau, gelb, etc 
einschlieBlich Sonderfarbtdnen)durchgefQhrt werden, 
Bedmcken einer Tragerschicht mittels Offset-Druck- 
verfahren.beidem 

— als Druckfarbe eine Textilfarbe verwendet wird, 

— die Viskositat der Farbe erniedrigt wird, 

— die Oberflachenspannung des Feuchtwassers zu- 
sStzIich verringert wird, 

— die Farbzugigkeit der Farbe deutlich erhdht 
wird, und 

— kein Bestauben der bedruckten Bildtraser er- 
folgt. 

Mit Hilfe des erfindungsgemaBen Verfahrens wird so- 
mit auf einfache Weise ein Sublimationsbildtrager ge- 20 
schaffen, der hervorragend fQr die Verwendung als 
Transferbildtrager geeignet ist 

Aufgrund des speziellen Aufbaus der Lithografie wird 
es mdglich von den zu fibertragenden Dekoren und BU- 
dem vorbildgenaue Reproduktionen in einem GroBse- 
rienverfahren aufzubauen und mit den genannten Ma£- 
nahmen auch in der GroBserienproduktion kostengun- 
stigzuverwendea 

Mit diesem Verfahren ist es mdglich, im Rahmen des 
herkommhchen Offset-Druckverfahrens mehrere Subli- 
mationsbildtrager gletchzeitig auf einem Bogen aufzu- 
drucken. Dabei kdnnen die Bilder unterschiedlich sein, 
so daB eine entsprechende Produktionsflexibilitat er- 
zielt wird. Damit kdnnen GroB- und Kleinauftrage in 
einem Druckvorgang einer vorbestimmten Losgrdfle an 35 
Ehnickbdgen bearbeitet werden. 

Durch das Weglassen des Vorfeuchtens der WaJzen 
der Druckmaschine beim Andruck wird eine hervorra- 
gende Besehichtung der Druckwalzen mit der speziellen 
Druckfarbe erreicht 

Dadurcfa, daB die Farbzugigkeit der Farbe solange 
erhobt wird, bis die Farbe nicht mehr abreiBt, wird ein 
besondersgleichmaBiges Druckergebnis erzielt 

FQr die vorteilhafte GleichmaBigkeit des Drucker- 
gebmsses wird die Viskositat und die ZQgigkeit der ein- 
zelnen Farben jeweils einzein angepaBt, bis diese bei 
alien Farben im wesentiichen gleich sind 

Aufgrund der hdheren Farbzugigkeit, die vorteilhaf- 
terweise durch eine entsprechende VerdOnnung der 
Farbe erreicht wird, ergibt sich ein verringertes An- 
trocknen der Farbe an den Druckwalzen. Demzufolge 
1st es besonders vorteilhaft, wenn sich die Luftfeucbtig- 
keit des Raumes, in dem das Verfahren durchgefuhrt 
wird, zwischen 60 und 65% bewegL 

Dabei ist esweiterhin vorteilhaft, wenn die Raumtem- 55 
peratur 21° C nicht flbersteigt, was wiederum zu einem 
sicheren Verfahrensablauf fQhrt 

Ein besonders gutes Resultat des Biidtragers wird er- 
reicht, wenn der Farbauftrag gegenflber dem herkomm- 

ZT f° rt ? ffset " Druck m 1 0 bis 30 °/°' vorzugsweise um 15 6 o 
bis 20% verringert wird. Dies bedeutet auch eine ent- 
sprechende Einsparung an Farbe. 

Die Verringerung der Oberflachenspannung wird 
vorteilhafterweise durch erhebiich erhdhte Zugabe von 



sich besonders vorteilhaft fur die Verwendung in einem 
Verfahren zum Auftragen von Farbdekors oder -bfldern 
auf emen Gegenstand, insbesondere auf einen kerami- 
schen Gegenstand, wobei das Verfahren die folgenden 
Schritte aufweist: 6 

— Aufbringen eines Kunstharzlackes in einer aus- 
reichenden Schicht auf den Gegenstand, 

— Trocknen der Kuiistharzlackschicht, 

Z FDderen des Sublimationsbildtragers an dem 
Gegenstand, 

— Anpressen des Sublimationsbildtragers an den 
Gegenstand, oder umgekehrt, 

— Erwarmen der Anordnung aus Bildtrager und 
Gegenstand, wodurch das Biid auf die Kunstharz- 
schicht transferiert wird und eindiffundiert, 

— Kuhlen der Anordnung, und 

— Entfernen des verbliebenen Sublimationsbild- 
tragers. 



Dieses Verfahren eignet sich insbesondere fur GroS- 
senen oder gar Massenproduktion von mit Dekors oder 
Bildern versehenen Gegenstanden. Vorteilhafterweise 
kann es auf jegliche Art von Gegenstanden angewendet 
werden: gefaBartige dreidimensionale Gegenstande, 
wie beispielsweise Becher, Tassen, Vasen, Kruge etc.- 
aber auch flachige Gegenstande wie SchGsseln, Teller 
Fhesenusw. 

Die Gegenstande kdnnen hierbei aus Glas, Keramik 
Porzellan, Metall, Holz, Kunststoff oder weiteren Mat£ 
nalien bestehen, die gegenuber den im Verfahren not- 
wendigen Temperaturen ausgesetzt werden kdnnen 
und ausreichend fest sind bzw. fest gemacht werden 
Konnen. 

Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile der Er- 
findung ergeben sich aus der nacfafolgenden Beschrei- 
bung unter Bezugnahme auf die Zeichnung, in denen: 

- dieeinzigeFig. 1 emen erfindungsgemaBen Sub- 
Iunationsbildtrager zeigt 

Der erfindungsgemaBe Sublimauonsbildtr§ger 4 
wetst erne Tragerschicht 7 auf und weist im Beispielsfal- 
le ein BildS auf. Er kann jedoch auch fiber seine gesamte 
Flache mitemem oder mehrerer Bilder oder einem oder 

?£5F£LP t % n veniefaen sein . *> entsprechend 
groBe Bilder fibertragbar sind 

Die Tragerschicht ist bevorzugt aus normalem oder 
gestrwnenem Papier gebildet, auf das das Bild 5 gemiB 
so erfindungsgemaBem Verfahren aufgedruckt ist 

Nachfolgend werden Beispiele der einzetoen Kompo- 
nenten gegeben, die bei den oben genannten Verfahren 
Verwendung finden und besonders vorteilhaft sind 
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Lithoherstellung 



Offset-DSck aUfbaU erf0lgt entsprechend dem "bUchen 
Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren wird ein sei- 
tennchtiges Offset-Positiv-Litho ersteHt In der Regel 
werden seitenverkehrte Offset-Positiv-Lithos herge- 
steflt, dies ist jedoch im vorliegenden Fall nicht anwend- 
bar. Denn es ergibt sich: Offset-Litho seitenrichtig, Ko- 
pie auf Offset-Platte seitenverkehrt, Druck auf Gummi- 



Verdfinnung^ e 

kohol erreicht Anstelle der flbhchen 8% Zugabe wer- ftSurfSSrfLSw^v ckinaschme seitennchdg, 

den 12 bis 17% zugegeben. S SSS J ransferbild seitenverkehrt, Obertragen des 

Der erfmdungsfemifie Sublimationsbfldtriger eignet TransferblIdes auf *■ Endprodukt seitenrichtig. 
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Aufbau der Lithografie 

Der Lithoaufbau erfolgt durch eine spezielle Scanner- 
einstellung zwischen einem unbunten und einem bunten 
Aufbau. Dabei haugt die EinsteDung von der Voriage ab. 5 
Gegenflber den flblichen Farbreduzierungen des Stan- 
des der Technik, die sich beim herkommlichen Offset- 
Druck herausgebildet haben, wird bei den einzelnen 
Farbkomponenten eine weitere Farbreduzierung vor- 
genommen. Dies fuhrt dann zu einem entsprechend 10 
"blasseren" Ergebnis beim Drucken, wodurch entspre- 
chend richtige Farbwiedergaben der Fotos auf den Ge- 
genstanden, beispielsweise keramischen Fotobechera, 
die im wesentlichen dem Originalfoto entsprechen, er- 
zielt werden. 15 

Farbe 

Vorteilhafterweise werden nicht oxydative "quick- 
set"-Textilfarben verwendet bei denen das Trocknen 20 
ausschlieOIich auf der Absorption der Ldsungsmittel im 
Papier beruht Derartige Far ben sind beispielsweise un- 
ter dem Namen PANTO-NE im Handel erhaltlich. 

KLunstharz 25 

Als Zweikomponentenkunstharzlack wird beispiels- 
weise eine Kombination aus Harz und Harter verwen- 
det, wie sie die Fa. SISSEL SA. unter den Namen "Sidur 
76" und "Sivis 72" vertreibt 30 

Verarbettung des Kunstharzes 

Vorteilhafterweise betragt die Aufbringung des 
Kunstharzlackes mindestens 15 jim, bevorzugt 30 jim. 35 
Nach Aufbringen des Kunstharzlackes wird der Gegen- 
stand heiB getrocknet Die Temperatur darf dabei nicht 
fiber 240°C Hegen. Temperaturen von 150 bis 220° C 
sind geeignet wobei sich jedoch ergibt daB, je niedriger 
die Temperatur, desto langer die Trocknungszeit 40 

Sobaid der Kunstharz nicht mehr klebrig ist, ist die 
Trocknung abgeschlossen, woran sich ein entsprechen- 
der Aushartvorgang anschlieSen kann und vorzugswei- 
seanschlieBt 

Insgesamt wird mit der vorliegenden Erfindung so- 45 
wohl ein besonders vorteilhaf ter Sublimationsbildtrager 
als auch ein vorteilhaftes Verfahren zu seiner Herstel- 
lung geschaffen, wodurch die farbuneingeschrankte und 
farbrichtige Obertragung von Fotos auf Gegenstande, 
insbesondere keramische Gegenstande erreicht wird. 50 

Der mit dem erfindungsgemaBen Verfahren herge- 
stellte Sublimationsbildtrager und seine Verwendung 
zum Auftragen auf einen Gegenstand machen eine ko- 
stengunstige HersteUung solcher Gegenstande moglich, 
so daB das Verfahren fflr groBe Serien oder sogar Mas- 55 
senproduktion geeignet ist 

Patentanspruche 

1. Sublimationsbildtriger (4), mit einer Trager- so 
schicht (7) und einer auf dieser Tragerschicht (7) 
aufgebrachten, auf einen Gegenstand ubertragba- 
ren Farbschicht (5% dadurch gekennzeichnet, 
daB die Trigerschicht (7) aus Papier, insbesondere 
aus normalem Natur- oder gestrichenem Papier ge- 65 
bildet ist, 

daB die Farbe im wesentlichen eine Textilfarbe ist, 
welche mittels Offset -Lithografie- Dmckverfahren 



aufgebracht wurde, und 

daB die einzelnen Farbkomponenten (rot, blau, 
gelb, eta) weiterhin zumindest teilweise deutlich 
reduziert sind, wodurch ein, gegenflber dem Farb- 
eindruck eines herkommlich mittels Offset-Litho- 
grafie- Dmckverfahren hergestellten Bildes, erheb- 
lich verblaBter Farbeindruck erreicht wird. 

2. Sublimationsbildtrager nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Farbe im wesentli- 
chen auf der Tragerschicht (7) aufliegt und teilweise 
nicht, auch nicht Qber einen langeren Zeitraum, aus- 
hartet 

3. Sublimationsbildtrager nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Farbe eine nicht 
oxydative "quickset" -Farbe ist, bei der das Trock- 
nen ausschlieBlich durch Absorption der Ldsungs- 
mittel im Papier erfolgt 

4. Sublimationsbildtrager nach einem der Ansprfl- 
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die weite- 
re Farbreduzierung fur die Farbe rot im wesentli- 
chen 30 bis 70% betragt 

5. Sublimationsbildtrager nach einem der Ansprfl- 
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die weite- 
re Farbreduzierung fflr die Farbe blau im wesentli- 
chen 30 bis 50% betragt 

6. Sublimationsbildtrager nach einem der Ansprfi- 
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die weite- 
re Farbreduzierung fflr die Farbe geib im wesentli- 
chen 40 bis 80% betragt 

7. Sublimationsbildtrager nach einem der Anspru- 
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die weite- 
re Farbreduzierung fQr die Farbe schwarz im we- 
sentlichen 0 bis 20% betragt 

8. Verfahren zur HersteUung eines Sublimations- 
bildtragers, der insbesondere fflr die Verwendung 
als Transferbildtrager zum Obertragen des Bildes 
auf Gegenstande, insbesondere keramische Gegen- 
stande dient, bei dem auf eine Tragerschicht ein 
Sublimationsfarbdekor oder -bild aufgebracht 
wird, gekennzeichnet durch die Schritte: 
Erstellen eines seitenrichtigen Offset-Positiv-Lit- 
hos, bei dem Qber die flblichen Farbreduzierungen 
hinaus, weitere, zumindest teilweise deutliche Farb- 
reduzierungen der einzelnen Farbkomponenten 
(rot, blau, gelb, eta einschliefilich Sonderfarbtonen) 
durchgefflhrt werden, 

Bedrucken einer Tragerschicht mittels Offset- 
Druckverf ahren, bei dem 

— als Druckfarbe eine Textilfarbe verwendet 
wird, 

— die Viskositat der Farbe emiedrigt wird, 

— die Oberflachenspannung des Feuchtwas- 
sers zusatzlich verringert wird, 

— die Farbzugigkeit der Farbe deutlich erhdht 
wird, und 

— kein Bestauben der bedruckten Bildtrager 
erfolgt 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Farbe eine nicht oxydative "quick- 
set" -Farbe ist, bei der das Trocknen ausschlieBlich 
durch Absorption der Ldsungsmittel im Papier er- 
folgt 

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch 
gekennzeichnet daB die weitere Farbreduzierung 
fflr die Farbe rot im wesentlichen 30 bis 70% be- 
trigt 

11. Verfahren nach einem der Ansprflche 8 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet daB die weitere Farbre- 
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duzierung fOr die Farbe blau im wesentlichen 30 bis 
50% betragt 

12. Verfahren nach einem der Ansprilche 8 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet daB die weitere Farbre- 
duzierong fOr die Farbe gelb im wesentlichen 40 bis 5 
80% betrigt 

13. Verfahren nach einem der Ansprilche 8 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB die weitere Farbre- 
duzierung fQr die Farbe schwarz im wesentlichen 0 
bis 20% betragt 10 

14. Verfahren nach einem der Ansprilche 8 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB beim Andruck ein 
Vorfeuchten der Walzen der Druckmaschine unter- 
bieibt 

15. Verfahren nach einem der Ansprilche 8 bis 14, 15 
dadurch gekennzeichnet daB die Farbzugigkeit so- 
iange erhdht wird bis die Farbe nicht mehr reiBt 

16. Verfahren nach einem der AnsprQche 8 oder 15, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Viskositat und 
Zfigigkeit der einzelnen Farben jeweiis einzeln an- 20 
gepaBt wird, bis diese bei alien Farben im wesentli- 
chen gleich sind 

17. Verfahren nach einem der AnsprQche 8 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet daB die Raum-Luftfeuch- 
tigkeit in dem Raum, in dem das Verfahren durch- 25 
gefuhrt wird, vorzugsweise auf 60 bis 65% relative 
Luf tf euchtigkeit eingestellt wird 

18. Verfahren nach einem der Anspruche 8 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet daB die Raumtemperatur 
fQr den bzw. die Raume, in denen das Verfahren 30 
durchgefuhrt wird, im wesentlichen nicht hoher als 
21°Cbetragt 

19. Verfahren nach einem der Ansprilche 8 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet daB der Farbauftrag ge- 
genilber dem herkommlichen Offset-Druck urn 10 35 
bis 30%, vorzugsweise um 15 bis 20% verringert 
wird 

20. Verwendung des Sublimationsbildtragers nach 
einem der Ansprilche 1 bis 19 in einem Verfahren 
zum Auftragen von Farbdekors oder -bildern auf 40 
einen Gegenstand mit den folgenden Schritten: 

— Aufbringen eines Kunstharzlackes in einer 
ausreichenden Schicht auf den Gegenstand, 

— TrocknenderKunstharzlackschicht, 

— Fixieren des Sublimationsbildtragers an 45 
dem Gegenstand 

— Anpressen des Sublimationsbildtragers an 
den Gegenstand oder umgekehrt 

— Erwarmen der Anordnung aus Bildtrager 
und Gegenstand wodurch das Bild auf die 50 
Kunstharzschicht transf eriert wird und eindif- 
fundiert 

— Kuhlen der Anordnung, und 

— Entfernen des verbliebenen Sublimations- 
bildtragers. 55 
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